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DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM "is also included for a process for the production 
of this material by melting the wax and emulsifier ( s ) at elevated temperature, mixing the melt 
with water with stirring and then cooling the mixture. 
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As a leather care material, e.g. shoe polish or shoe cream. 
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(54) Lederpflegemittel 

(57) Beschrieben wird ein Lederpflegemittel, das im 
Wesentlichen frei von f luchtigen organischen LOsungs- 
mltteln ist und eine Emulsion von Wachs, Wasser und 
Emulgator umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass es 
bei einer Temperatur von 23 °C bei 5-minutiger Einwir- 
kung einer Schubspannung von 750 Pa eine maximale 
Deformation von 0,1 Oder weniger und nach 5-minutiger 
Relaxation eine bleibende Deformation von 50 % der 
maximalen Deformation oder weniger aufweist. Das 
Lederpflegemittel umfasst vorzugsweise 

(a) 0,1 bis 15 Gew.-% eines Oder mehrerer Wachse 
eines Tropfpunkts von 95 bis 140 °C, 

(b) 0,2 bis 60 Gew.-% eines Oder mehrerer Wachse 
eines Tropfpunkts von 45 bis 90 °C, 

(c) 1 bis 1 5 Gew.-% Emulgator, 

(d) 0 bis 20 Gew.-% fakultative Bestandteile und 

(e) Differenz auf 1 00 Gew.-% Wasser. 

Fakultative Bestandteile sind z. B. Silicons, Mine- 
raid und Farbmittel. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leder- 
pflegemittel, das im Wesentlichen frei von flQchtigen 
organischen LOsungsmitteln ist, und ein Verfahren zu 
seiner Herstellung. 

[0002] Lederpflegemittel sind farblose Oder mrt 
Farbmitteln gefarbte wachshaltige Pasten oder FlOssig- 
keiten, die nach dem Auftragen auf glattes Leder, z. B. 
Schuhwerk, durch Polieren des entstandenen Wachsfil- 
mes einen hohen Glanz hervorrufen. Man unterscheidet 
zwischen den sog. Olwaren und Waren auf wassriger 
Basis, den sog. Emulsionswaren. 
[0003] Zu den Olwaren gehOren die her kOmm lichen 
Schuhcremes. Diese bestehen aus einem Gemisch von 
Wachsen, z. B. Montanwachs-Derivaten, Mikrowach- 
sen, Ceresin, Carnauba-, Candelillawachs, Stearin, 
synthetischen Wachsen, Paraffinen und LOsungsmrttel- 
gemischen, z. B. Testbenzin, Terpentine! usw. Die 
Olware besitzl eine relativ harte, gut verteilbare Konsi- 
stenz und wird meist in Dosen abgefQIIt. Die Konsistenz 
der Olware ist durch ein bestimmtes rheologisches Ver- 
halten gekennzeichnet, das bisweilen als Schollenbruch 
bezeichnet wird. Unter "Schollenbruch" wird verstan- 
den, dass das Mittel bei der Entnahme aus der Dose 
bricht und dabei typische Schollen bildet. Diese 
Erscheinung beruht vermutlich darauf, dass das Mittel 
bei Einwirkung Weiner KrSfte zunSchst elastisch ver- 
formt wird und bei Einwirkung grOBerer Krafte schlieB- 
lich bricht, wobei die erhaltenen Bruchstucke ihre 
ursprungliche Ausdehnung wieder annehmen. Die 
Bruchstucke sehen daher wie Schollen aus. 
[0004] Ware auf wassriger Basis wird als pastGse 
Emulsion in Tuben oder als Flussigkeit in Flaschen 
angeboten. Es sind auch verdickte Emulsionen 
bekannt, die in Dosen abgefullt werden kOnnen. Aus der 
DE-OS 35 41 434 ist eine Lederpflegeemulsion 
bekannt, die Wachs, Emulgator, Wasser und ein anioni- 
sches Polysaccharid als Coemulgator enthait. Diese 
bekannte lOsungsmittelfreie Schuhcreme auf Emulsi- 
onsbasis weist eine cremeartige Konsistenz auf, die als 
"Idffelbar" bezeichnet werden kann, d. h., bei Entnahme 
von Produkt mit einem LOffel bleibt ein "Negativabbild" 
des LOffelrGckens erkennbar. Die Firmendruckschrift 
"Die'Okologie braucht das Know-How" der Hoechst AG, 
Deutschland, beschreibt z. B. eine Lederpf legerezeptur 
auf der Basis von Wasser, Saurewachs, Paraffin, Kblo- 
phonium, Emulgator und Kaliumhydroxid. Das nach die- 
ser Rezeptur erhaitliche Erzeugnis zeigt eine gewisse 
Verbesserung hinsichtlich der Auftragbarkeit. Das fur 
Olware typische "Schollenbruch"- Verhalten beobachtet 
man bei den bekannten Produkten nicht. 
[0005] LOsungsmittelhaltige Lederpflegemittel wer- . 
den von den Verbrauchern zunehmend aufgrund des 
meist unangenehmen Geruchs der eingesetzten 
LOsungsmittel und steigender Umweltdiskussionen 
abgelehnt. Andererseits ist es bislang nicht gelungen, 
mit Idsungsmittelfreien Emulsions- Lederpf legemitteln 



die Konsistenz und die gute Verteilbarkeit Idsungsmit- 
telhaltiger Dosenschuhcreme nachzuarimen. Aus 
Marktuntersuchungen ist bekannt, dass bestimmte Ver- 
braucherkreise nach einem Produkt verlangen, das die 

5 typische, durch den Schollenbruch gekennzeichnete 
Konsistenz der Olware aufweist. Produkte mit cremear- 
tiger Konsistenz werden abgelehnt. Die durch Schollen- 
bruch gekennzeichnete . Konsistenz weist den Vorteil 
auf, dass mit einem geeigneten Auftragsgerat, z. B. 

10 einer SchuhbOrste oder einem Lappen, beim Eintau- 
chen in die Dose oder den Tiegel des Lederpflegemit- 
tels stets die gewunschte Menge entnommen werden 
kann, wahrend bei Produkten mit cremeartiger Konsi- 
stenz meist unbeabsichtigt eine zu groBe Menge Pro- 

15 dukt entnommen wird. Die cremeartige Konsistenz 
bedingt auBerdem einen kalten Fluss. Dieses Verhalten 
ist deswegen unerwunscht, da die mit dem Produkt 
gefuilten flachen Dosen, z. B. in einem Verkaufsregal, 
haufig schrag oder hochkant aufgestellt werden, urn 

20 eine grOBere Schaufiache zu bieten. Ein Mittel, das kal- 
ten Fluss zeigt, veriauft unter diesen Bedingungen und 
haftet am Deckel der Dose, was der Verbraucher beim 
Offnen der Dose als lastig empf indet. 
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 

25 Aufgabe zugrunde, ein von flQchtigen organischen 
LGsungsmitteln im Wesentlichen freies Lederpflegemit- 
tel bereitzustellen, das eine Konsistenz aufweist, die 
derjenigen der herkOmmlichen Olware vergleichbar ist- 
Insbesondere sollte das erfindungsgemdBe Lederpfle- 

30 gemittel das fur Olware charakteristische Schollen- 
bruch-Verhalten zeigen. Das Lederpflegemittel soil 
auBerdem keinen kalten Fluss zeigen. 
[0007] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch 
ein Lederpflegemittel gelOst, das im Wesentlichen frei 

35 von flQchtigen organischen LOsungsmrtteln ist, eine 
Emulsion von Wachs, Wasser und Emulgator umfasst, 
und jeweils bei einer Temperatur von 23 °C bei 5-minu- 
tiger Einwirkung einer Schubspannung von 750 Pa eine 
maximale Deformation y von 0,1 oder weniger und nach 

40 5-minQtiger Relaxation eine bleibende Deformation von 
50 % der maximalen Deformation oder weniger auf- 
weist. 

[0008] Die maximale Deformation und die blei- 
bende Deformation werden anhand einer Kriech-/RQck- 

45 verfbrmungsmessung (Creep- Recovery-Messung) 
ermittelt. Diese Messung gestattet eine Unterscheidung 
zwischen dem viskosen Anteil und dem elastischen 
Anteil bei rheologischen Phanomenen. In der Kriech- 
phase wird auf eine zu messende Probe eine konstante 

so Schubspannung ausgeubt und die auftretende Defor- 
mation aufgezeichnet. In der Ruckverformungsphase 
(Relaxationsphase) entfailt die Schubspannung und die 
gegebenenfalls auftretende Ruckverformung der Probe 
wird aufgezeichnet. Bei einer ideal-elastischen Probe 

55 wird in der Kriechphase eine zeitunabhangige, zur auf- 
gewandten Schubspannung proportionals Deformation 
erhalten. Bei Entlastung verschwindet die Deformation 
sofort und vollkommen und der ProbekOrper erlangt 
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seine ursprOngliche Form vollstandig zurOck. Bei einer 
ideal-viskosen Probe stelit die DeformationsKurve in der 
Kriechphase eine mit konstantem Winkel ansteigende 
Gerade dar. In der Relaxationsphase bleibt der 
erreichte Wert der Deformation erhalten. 5 
[0009] Viskoelastische Fluids zeigen ein rheologi- 
sches Verhalten, das zwischen den Grenzfailen der 
ideal-elastischen und ideal-viskosen Proben liegt In der 
Kriechphase nimmt die Deformation zunachst rasch zu. 
Danach flacht die Deformationekurve ab und hahert 10 
sich asymptotisch einer Gerade mit konstanter Stei- 
gung. Die in der Kriechphase (bei gegebener Schub- 
spannung und Dauer der Kriechphase) erreichte 
maximale Deformation ist ein MaB fur die Summe der 
viskosen und elastischen Anteile des rheologischen 15 
Verhaltens. In der ROckverformungsphase kOnnen der 
viskose und der elastische Anteil voneinander unter- 
schieden werden. Die nach der Entiastung der Probe 
nach einer angemessenen Ruckverformungszeit 
bestimmte bleibende Deformation ist auf ein viskoses, 20 
irreversibles FlieBen zurtickzufuhren. Som'rt gestattet 
die Angabe der in der Kriechphase erreichten maxima- 
len Deformation und der bleibenden Deformation nach 
der Relaxationsphase (bei gegebener Schubspannung 
und Dauer der Kriech- und Relaxationsphase) eine hin- 25 
reichend charakteristische Beschreibung des rheologi- 
schen Verhaltens eines realen Fluids. 
[0010] Die Deformation ist eine dimensionslose 
Zahl, die die Verschiebung, dividiert durch die Proben- 
h6he, angibt. Die Messungen fur die Zwecke der vorlie- 30 
genden Erfindung erfolgen bei einer Temperatur von 23 
°C, einer Schubspannung von 750 Pa, einer Kriechzeit 
von 5 Minuten und einer Relaxationszeit von 5 Minuten. 
Zur Durchfuhrung der Messungen ist ein Haake Rheo- 
meter mit CS-Modus und einem Mess-Sensor PP 35 Tl 35 
bei einem Messabstand von 1 mm geeignet. Das Mes- 
sprinzip beruht auf einer Torsionsmessung mit paralle- 
len Platten. 

[0011] Das erfindungsgemaBe Lederpflegemittel 
zeigt bei 5-minOtiger Einwirkung einer Schubspannung 40 
von 750 Pa eine maximale Deformation von 0,1 Oder 
weniger, vorzugsweise 0,05 Oder weniger, insbesond- 
ere 0,01 Oder weniger. Nach der Relaxationsphase 
betragt die bleibende Deformation gleich 50 % Oder 
weniger, vorzugsweise gleich 40 % Oder weniger, ins- 45 
besondere gleich 30 % oder weniger der maximalen 
Deformation in der Kriechphase. Die bleibende Defor- 
mation kann bis hinunter zu 0 % oder z. B. bis hinunter 
zu 5 %der maximalen Deformation betragen. 
[0012] Fig. 1 zeigt ein unter den vorstehenden so 
Bedingungen gemessenes Kriecfv/Ruckverformungs- 
diagramm eines erfindungsgemaBen Lederpflegemit- 
tels (dreieckige Symbole) im Vergleich zu einer 
handelsublichen lOsungsmittelhaltigen Dosenschuh- 
creme (rautenfOrmige Symbole). Es ist ersichtlich, dass ss 
in der Kriechphase die Deformation beider Proben 
zundchst steil ansteigt und sich dann einer f lach anstei- 
genden Geraden annahert Die erreichte maximale 



Deformation in der 5-minOtigen Kriechphase betragt 
etwa 0,003 for das erfindungsgemaBe Lederpflegemit- 
tel und etwa 0,0022 fur die handelsubliche Dosen- 
schuhcreme. In der Relaxationsphase geht die 
Deformation in beiden Fallen zunachst rasch zuruck, 
wobei im Fall der handelsublichen Dosenschuhcreme 
eine vollstandige Formwiedererlangung zu beobachten 
ist und die bleibende Deformation im Fall des 
erfindungsgemaBen Lederpflegemittels etwa 0,0005 
betragt. 

[001 3] In Fig. 2 ist ein Kriech-/ROckverformungsdia- 
gramm (Bedingungen wie vorstehend) einer pastenfOr- 
migen Lederpflegeemulsion des Standes der Technik 
wiedergegeben (quadratische Symbole); das Verhalten 
des erfindungsgemaBen Lederpflegemittels (dreieckige 
Symbole) ist zum Vergleich nochmals mit dargestellt. 
Die bekannte Lederpflegeemulsion zeigt in der Kriech- 
phase einen nahezu linearen Anstieg der Deformation 
mit der Zert. Die maximale Deformation betrdgt 4, 75. In 
der Relaxationsphase bleibt die Deformation vollstandig 
erhalten; es erfolgt keine Ruckverformung. 
[0014] Unter lluchtigen organischen LOsungsmit- 
tel N werden organische LCsungsmittel mit einem Siede- 
punkt unter 200 °C verstanden, wie Benzin, Terpentin 
oder Isopropanol. Das erfindungsgemaBe Lederpflege- 
mittel enthait weniger als 5 Gew.-%, vorzugsweise weni- 
ger als 3 Gew.-% derartiger LOsungsmittel. 
[001 5] Die Erfindung betrifft ferner ein Lederpflege- 
mittel, welches enthait: 

(a) 0,1 bis 15 Gew.-% eines oder mehrerer Wachse 
eines Tropfpunkts von 95 bis 140 °C, 

(b) 0,2 bis 60 Gew.-% eines oder mehrerer Wachse 
eines Tropfpunkts von 45 bis 90 °C, 

(c) 1 bis 15 Gew.-% Emulgator, 

(d) 0 bis 20 Gew.-% fakultative Bestandteile und 

(e) Differenz auf 100 Gew.-% Wasser. 

[0016] Soweit nicht anders angegeben, beziehen 
sich Mengenangaben in Gew.-% auf das Gesamtpro- 
dukt. Das Lederpflegemittel der vorstehenden 
Zusammensetzung zeigt vorteilhafterweise das oben 
angegebene rheologische Verhalten. Im Allgemeinen 
enthait das erfindungsgemaBe Lederpflegemittel 8 bis 
25 Gew-% Wachs und 50 bis 92 Gew-%, vorzugsweise 
60 bis 85 Gew.-% Wasser. Vorzugsweise betragt das 
Gewichtsverhaitnis von Emulgator zu Wachs im 
erfindungsgemaBen Lederpflegemittel 1:3 bis 1,5:1, 
insbesondere 1:2,5 bis 1,1:1, besonders bevorzugt 1:2 
bis 1:1. 

[0017] Die Wachsphase des erfindungsgemaBen 
Lederpflegemittels besteht vorzugsweise zu 0,1 bis 15 
Gew.-%, insbesondere 5 bis 15 Gew.-%, aus einem 
oder mehreren Wachsen eines Tropfpunkts von 95 bis 
140 °C (im Folgenden als "Hartwachskomponente" 
bezeichnet). Die Hartwachskomponente bildet im 
erfindungsgemaBen Lederpflegemittel bei Raumtempe- 
ratur vermutiich ein GefQge feiner Kristalle, das als 
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grobmaschige elastische Netzwerkstruktur wirkt 
[0018] Neben der Hartwachskomponente enthait 
das erf indungsgemafie Lederpf legemrttel vorzugsweise 
0,2 bis 60 Gew.-%, insbesondere 5 bis 30 Gew.-%, 
eines Oder mehrerer Wachse eines Tropfpunkts von 45 5 
bis 90 °C (im Folgenden "Weichwachskomponente"). In 
einer bevorzugten AusfOhrungsform umfasst die Weich- 
wachskomponente ihrerseits ein Gemisch von zwei 
oder mehreren Wachsen unterschiedlichen Tropf- 
punkts. In einer bevorzugten AusfOhrungsform enthait 10 
das erfindungsgema&e Lederpf legemittel daher 0,1 bis 
30 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 15 Gew.-%, eines oder 
mehrerer Wachse eines Tropfpunkts von 45 bis 70 6 C 
und 0,1 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 15 Gew.-%, 
eines oder mehrerer Wachse eines Tropfpunkts von 75 15 
bis 90 °C. 

[001 9] Der Begriff "Wachs" soli fur die Zwecke der 
vorliegenden Erfindung eine weitestgehende Bedeu- 
tung haben. So sind alle Qblicherweise als wachse oder 
wachs&hnliche Substanzen bezeichnete Verbindungen 20 
geeignet, die die oben genannten Tropfpunktskriterien 
erfullen. Es sind insbesondere die naturlichen Wachse, 
wie die pflanzlichen Wachse, tierischen Wachse, Mine- 
ralwachse und petrochemischen Wachse, die chemisch 
modifizierten Wachse und die synthetischen Wachse 25 
geeignet. 

[0020] Als Hartwachskomponente ist ein Polyolef in- 
wachs, insbesondere ein Polyethylenwachs, eines 
Tropfpunkts von 95 bis 120 °C insbesondere eines 
Tropfpunkts von 102 bis 107 °C, bevorzugt. Bei den 30 
Polyolefinwachsen handelt es sich urn Polyolefine mit 
wachsartigem Charakter. Sie kfinnen durch direkte 
Polymerisation der Basismonomere, meistens Propylen 
bzw. Ethylen, unter Einsatz von Reglern oder durch 
Depolymerisation von Produkten mit hflheren Molmas- 35 
sen hergestellt werden. Die Polyolef inwachse kOnnen 
geeignete Comonomere, insbesondere Vinylacetat und 
Acrylsaure, enthalten. Am meisten bevorzugt ist eine 
eng geschnittene Fraktion eines Polyolef inwachses, d. 
h. der Erweichungspunkt und der Tropfpunkt liegen 40 
nicht mehr als 15 °C, vorzugsweise nicht mehr als 10 °C 
auseinander. Besonders geeignete Polyolef inwachse 
weisen eine Sdurezahl im Bereich von 22 bis 28 und 
eine VerseHungszahl von 45 bis 65 auf. Diese haben im 
Allgemeinen eine Dichte bei 20 °C von 0,95 bis 0,97 45 
g/cm 3 

[0021] Als Wachs eines Tropfpunkts von 45 bis 70 
°C ist ein Paraff inwachs bevorzugt. Bei Paraffin handelt 
es sich urn ein Gemisch uberwiegend gesattigter, ali- 
phatischer Kohlenwasserstoffe. Sie werden zu einem so 
geringeren Antei! aus Braunkohleschwelteer und zu 
einem grOGeren Anteil aus Ruckstanden der ErdOIde- 
stillation hergestellt. Von den ErdOlparaffinen sind die 
sogenannten grobkristallinen Paraffinwachse und die 
Intermediate-Wachse bevorzugt. Ein besonders geeig- 55 
netes Paraffinwachs weist einen Erstarrungspunkt von 
58 bis 60 °C, eine Dichte bei 80 °C von 0,774 g/cm 3 
(bestimmt nach DIN 51757) und eine Nadelpenetration 



bei 25 °C und 1/10 mm von 18 (bestimmt nach DIN 
51579) auf. 

[0022] Das Wachs eines Tropfpunkts von 75 bis 90 
°C ist vorzugsweise ein Esterwachs, vorzugsweise mit 
einer Sdurezahl von 4-80, insbesondere 20-40 und 
einer Verserfungszahl von 100 bis 180, insbesondere 
115 bis 165. Esterwachse eines Tropfpunkts von etwa 
80 bis 85 °C sind bevorzugt. Mitglieder dieser Gruppe 
sind vor allem alle pflanzlichen, tierischen sowie che- 
misch veranderte Wachse. Sie bestehen aus Estern, 
die aus linearen Carbonsauren mit 18 bis 34 oder mehr 
C-Atomen und etwa gleichlangen linearen Alkoholen 
gebildet sind und kOnnen Meinere Anteile freier SSuren 
und Alkoholen aufweisen. Geeignete Esterwachse wer- 
den z. B. durch Veresterung von Oxidationsprodukten 
des Montanwachses mit ein- oder mehrwertigen alipha- 
tischen Alkoholen erhalten. Es kOnnen auch Natur- 
wachse, wie Carnaubawachs, Candelillawachs, 
Chinawachs, Montanwachs, harzhaltiges Morttan- 
wachs, Bi en en wachs und Fruchtwachse eingesetzt 
werden. Ein besonders geeignetes Esterwachs weist z. 
B. einen Tropfpunkt von 80 bis 85 °C eine Saurezahl 
von 25 bis 35 und eine Verseifungszahl von 135 bis 155 
sowie eine Dichte bei 20 °C von 1 ,00 bis 1 ,02 auf. 
[0023] Der Tropfpunkt des Wachses ist die Tempe- 
ratur, bei der eine auf die Quecksilberkugel eines Ther- 
mometers aufgebrachte Probe des Wachses unter 
ihrem Eigengewicht abtropft. Er wird fur die Zwecke der 
vorliegenden Erfindung nach der Vorschrift DIN 51801 
bestimmt. . 

[0024] Das erfindungsgemaBe Lederpflegemittel 
enthait vorteilhafterweise 1 bis 15 Gew.-%, vorzugs- 
weise 5 bis 10 Gew.-% eines oder mehrerer Emulgato- 
ren. Die Verwendung von nichtionischen Emulgatoren, 
gegebenenfalls in Kombination mit anderen, z. B. anio- 
nischen oder kationischen Emulgatoren, ist bevorzugt. 
Insbesondere bevorzugt wird jedoch ausschlieBlich ein 
nichtionischer Emulgator bzw. ein Gemisch nichtioni- 
scher Emulgatoren eingesetzt. 
[0025] Vorzugsweise umfasst der nichtionische 
Emulgator einen mit 2 bis 30 mol C 2 -C 4 -Alkenoxid, vor- 
zugsweise Ethylenoxid oder Propylenoxid, alkoxylierten 
C 6 -C 2 8-Alkohol. Bei dem Alkohol kann es sich urn Fett- 
alkohole, d. h. langkettige lineare aliphatische Alkohole, 
Oxoalkohole, d. h. teilweise verzweigte hOhere Alko- 
hole, die z. B. durch Oxo-Synthese gewonnen werden 
kOnnen, oder Alkytphenole handeln. Die Oxoalkohole 
zeigen gegenuber den linearen Fettalkohole ein vorteil- 
haftes EmulgiervermOgen und sind daher bevorzugt. Im 
Einzelnen lassen sich als geeignete Emulgatoren sol- 
che anfuhren, die folgende allgemeine Strukturfbrmel 
aufweisen: 

RO(CH 2 CHO) x H 

worin R fur teilweise verzweigtes C 13 H 2 7 steht und 
x fQr 2 bis 20, insbesondere fQr 3, 5, 6, 6, 5, 7, 8, 10, 
12, 15, 20, vorzugsweise fQr 5, steht; 
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R for lineares C 12 -C 14 -Alkyl und x fQr 2 bis 10, ins- 

besondere fOr 3, 4, 7 oder 8, steht; 

R fur teilweise verzweigtes aliphatisches C 13 -C 15 - 

Alkyl und x fOr 2 bis 30, insbesondere f Or 3, 4, 5, 7, 

8. 10. 11 Oder 30, steht; s 

R fOr lineares C 16 -C 18 -Alkyl und x fOr 11 Oder 25 

steht; 

R fOr teilweise verzweigtes C 1 1 -Alkyl und x fOr 2 bis 
20, insbesondere fOr 3, 5, 6, 6, 5, 7, 8 Oder 11, 
steht; 10 
R fur teilweises verzweigtes C 10 -Alkyl und x fOr 2 
bis 20. insbesondere fOr 3, 5, 6, 6, 5, 7, 8 oder 11, 
steht; oder 

R fOr Alkylphenyl und x f Or 2 bis 20, insbesondere 
fOr 6, 7, 8. 9, 10. 14 oder 20. steht. 15 

[0026] Weitere bevorzugte nichtionische Emulgato- 
ren sind die Sorbitanmono-, -di- oder -triester von C 6 - 
C2 8 -Carbonsauren, wie sorbitanmonolaurat, Sorbitandi- 
taurat. Sorbitantrilaurat, Sorbitanmonooleat, Sorbitan- 20 
dioleat, - Sorbitantrioleat, Sorbitanmonopalmitat. 
Sorbitandipalmitat, Sorbitantripalmitat. Sorbitanmono- 
stearat, Sorbitandistearat, Sorbitantristearat oder Gemi- 
sche davon. Polysorbate, d. h. ethoxyiierte 
Sorbitanester, sind ebenfalls geeignet. 25 
[0027] Weitere geeignete nichtionische Emulgato- 
ren sind z. B. Di-, Tri- und hdhere Ester von FettsSuren 
mit mehrwertigen Alkoholen, Oholesterin, Lanolin, oxi- 
dierte Fette und Ole und hochmolekulare Emuigatoren, 
wie Albumine, Casein, Gelatine, Gummiarabicum, Tra- 30 
gant, Agar, Carragheen, Saponin, Celluloseether und - 



[0028] Anionische Emuigatoren, die in Kombination 
mit dem nichtionischen Emulgator oder, weniger bevor- 
zugt, alleine verwendet werden kOnnen, sind z. B. die 35 
Natrium-, Kalium-, Ammoniumsalze von Fettsauren, 
Natriumlaurylsulfat, Natriumcetylsulfat, Natriummerso- 
lat, Natrium-2-ethylhexlysulfat, Natriumxylolsulfonat, 
Natriumnaphthalinsulfonat, Natriumalkylnaphthalinsul- 
fonat, Natriumsulfonsuccinat, Natriumsalze von Sul- 40 
fobernsteinsauredialkylestern und Harzseifen. 
[0029] Kationische Emuigatoren, die in Kombina- 
tion mit dem nichtionischen Emulgator oder, weniger 
bevorzugt, alleine verwendet werden kflnnen, sind z. B. 
Laurylpyridiniumchlorid, Lauryltrimethylammoniumchlo- 45 
rid, Lauryl-colamin-formyl-methyl-pyridiniumchlorid. 
[0030] Das erfindungsgemaBe Lederpflegemittel 
kann neben den genannten zwingenden Bestandteilen 
0 bis 20 Gew.-% fakultative Bestandteile enthalten. In 
einer bevorzugten AusfOhrungsfbrm enthait das erfin- so 
dungsgemaBe Lederpflegemittel 0,1 bis 10 Gew.-%, 
vorzugsweise 2 bis 10 Gew.-%, SiliconOI, vorzugsweise 
lineare Polydimethylsiloxane mit vorzugsweise einer 
Viskositat von 5 bis 100 000 mrr^/s. 
[0031] Alternate oder zusatzlich enthait das erfin- 55 
dungsgemaBe Lederpflegemittel 0,1 bis 10 Gew.-%, 
vorzugsweise 0,5 bis 5 Gew-%, MineralOl, vorzugs- 
weise mit einer kinematischen Viskositat von 10 bis 90 



mrrf/s (gemessen bei 20 °C). Derartige MineralGle sind 
auch unter dem Namen SpindelOl bekannt. Der Zusatz 
von SiliconOI und/oder MineraJOl bewirkt eine erleich- 
terte Polierbarkeit des erfindungsgemaBen Lederpfle- 
gemittels. 

[0032] Das erfindungsgemaBe Lederpflegemittel 
kann auBerdem mit beliebigen Farbmitteln, wie Farb- 
stoffen oder Pigment en, eingefarbt werden. Farbmittel 
werden in der Regel in einer Menge von 0,1 bis 5 Gew.- 
% eingesetzt Geeignete Farbmittel sind z. B. RuBdi- 
spersionen, Pigmentdispersionen oder wasserlfisliche 
Farbstoffe, wie Sdurefarbstoffe. Daneben kann des 
erfindungsgemaBe Lederpflegemittel untergeordnete 
Bestandteile, wie insbesondere Konservierungsmittel 
oder ParfOm, enthalten. Diese Bestandteile werden Obli- 
cherweise in einer Konzentration von 0,05 bis 0,5 Gew.- 
%, z. B. 0,2 Gew.-%, verwendet. 
[0033] Das erfindungsgemaBe Lederpflegemittel 
wird vorzugsweise nach einem Verfahren hergestellt, 
bei dem die Wachse und der (die) Emulgator(en) bei 
erhdhter Temperatur geschmolzen werden, die 
schmelze mit dem Wasser unter Eintrag von Scherener- 
gie vermischt wird und das Gemisch abgekuhlt. 
[0034] So werden die Wachse und der (die) Emui- 
gatoren) bei erhOhter Temperatur, vorzugsweise bei 80 
bis 120 °C t insbesondere bei 85 bis 105 °C geschmol- 
zen und vorzugsweise bis zur Homogenitdt geruhrt. 
[0035] Die erhaltene Schmelze wird mit Wasser, 
das vorzugsweise eine erhOhte Temperatur, z. B. 65 bis 
85 °C, aufweist, vermischt. Das Vermischen kann z. B. 
diskorrtinuierlich oder halbkontinuierlich erfolgen. Beim 
diskontinuierlichen Verfahren wird die Wachsschmelze 
iangsam unter starkem Ruhren zu dem Wasser gege- 
ben, wobei auch die umgekehrte Zugaberichtung mtig- 
lich ist. Danach erfolgt die Zugabe der fakultativen 
Bestandteile. Beim halbkontinuierlichen Verfahren wer- 
den die Wachsschmelze und das erwarmte Wasser mit- 
tels geeigneter Vorrichtungen durch einen 
kontinuierlichen Mischer befdrdert. Die fakultativen 
Bestandteile werden dann, z. B. mittels Dosierpumpen, 
in den Produktstrom gegeben und z. B. durch statische 
Mischer eingemischt. AnschlieBend kann das Produkt 
durch eine Homogenisierungsvorrichtung, z. B. eine 
KbltoidmOhle geleitet werden, urn ein mOglichst feinteili- 
ges Produkt zu erzielen. 

[0036] Die nachfolgenden Beispiele eriautern die 
Erfindung, ohne sie zu beschranken. 

Beispiel 

[0037] In einem ROhrbehaiter wurden unter Erwdr- 
men auf etwa 95 °C folgende Komponenten zusam- 
mengeschmolzen: 



Paraffin (Trp. 58-60 °C) 



4,0 Gew.-Teile 
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(fortgesetzt) 



Esterwachs (Trp. 80-85 °C) 


6,5 Gew.-Teile 


PE-Wachs (Trp. von 102-107 °C) 


2,4 Gew.-Teile 


ethoxylierter langkeltiger AJkohol 


5,5 Gew.-Teile 


Sorbitantrioleat 


2,0 Gew.-Teile 


Sorbitantristearat 


1,0 Gew.-Teile 



[0038] Die Mischung wurde unter starkem Ruhren 
in 68, 1 Gew.-Teile Wasser, das auf eine Temperatur von 
80 °C vorgewarmt war, eingetragen. Unter weiterem 
Ruhren wurden 3 Gew.-Teile Silicone! (12 500 mm/s 2 ), 
5 Gew.-Teile SiliconOlemulsion (36 Gew.-% SiliconOI 
100 000 mm/s 2 und Emulgator), 2 Gew.-Teile SpindelOl, 
0,3 Gew.-Teile Konservierungsmittel und 0,2 Gew.-Teile 
Parfum dazugegeben. Die Emulsion wurde in flache 
Tiegel abgefullt und erstarrte zu einer viskoelastischen 
Masse. Auf gleiche Weise kfinnen eingefarbte Leder- 
pflegemittel hergestellt werden, wobei 0,1 bis 3 Gew.- 
Teile Farbmittel verwendet werden und der Wasseran- 
teii entsprechend vermindert wird. 
[0039] Das Ergebnis einer Kriech-/Ruckverfor- 
mungsmessung an einem Haake Rheometer mit CS- 
Modus und Mess-Sensor PP 35 Tl bei einer Schub- 
spannung von 750 Pa und jeweils 5 Minuten Kriech- 
und Relaxationsphase ist in Fig. 1 dargesteilt (dreiek- 
kige Symbole). 

Vergleichsbeispiel 

[0040] Es wurde eine Lederpflegeemulsion gemaG 
folgender Rezeptur hergestellt (die Rezeptur entspricht 
der in der Firmenschrift der Hoechst AG "Die Okologie 
braucht das Know-How" angegebenen) : 

10,0 Gew.-Teile Hoechst-Wachs S • 

1Q.0 Gew.-Teile Tafelparaffin (52-62 °C) 

2,0 Gew.-Teile Kolophonium 

2,0 Gew.-Teile Genepol T-110/Hoechst (nichtioni- 

scher Emulgator) 

0,5 Gew.-Teile KOH, 86%ig 

75,4 Gew.-Teile Wasser 

0,1 Gew.-Teile Konservierungsmittel y ,! " 

[0041] Die etwa 110 °C heiGe Schmelze aus 
Wachs, Kolophonium und Emulgator wurde in das etwa 
90 °C heiBe, KOH-haltige Wasser eingeruhrt und das 
Konservierungsmittel dazugegeben. Nach dem Abkuh- 
len wurde eine pastenformige Masse erhalten. 
[0042] Das Ergebnis der KriecrWRuckverformungs- 
messung (Bedingungen wie im vorstehenden Beispiel) 
ist in Fig. 2 dargesteilt (quadratische Symbole). Die 
maximale Deformation in der Kriechphase betragt 4, 75; 
die bleibende Deformation betragt 100 % der maxima- 
len Deformation. 



Patentanspruche 

1. Lederpflegemittel, das im Wesentlichen frei von 
flOchtigen organischen LOsungsmitteln ist und eine 

5 Emulsion von Wachs, Wasser und Emulgator 
umfasst, dadurch gekennzeichnet. dass es, jeweils 
bei einer Temperatur von 23 °C, bei 5-minOtiger 
Einwirkung einer Schubspannung von 750 Pa eine 
maximale Deformation y von 0,1 Oder weniger und 

10 nach 5-minutiger Relaxation eine bleibende Defor- 
mation von 50 % der maximalen Deformation Oder 
weniger aufweist. 

2. Lederpflegemittel nach Anspruch 1, dadurch 
15 gekennzeichnet. dass das Gewichtsverhaltnis von 

Emulgator zu Wachs 1 :3 bis 1,5:1 betragt. 

3. Lederpflegemittel nach Anspruch 1 Oder 2, enthal- 
tend: 

20 

(a) 0, 1 bis 15 Gew.-% eines Oder mehrerer 
Wachse eines Tropfpunkts von 95 bis 1 40 °C, 

(b) 0,2 bis 60 Gew.-% eines Oder mehrerer 
Wachse eines Tropfpunkts von 45 bis 90 °C, 

25 (c) 1 bis 15 Gew.-% Emulgator, 

(d) 0 bis 20 Gew.-% fakultative Bestandteile 
und 

(e) Differenz auf 100 Gew.-% Wasser. 

30 4. Lederpflegemittel nach Anspruch 3, enthaltend als 
Kbmponerrte (b) : 

(b1) 0,1 bis 30 Gew.-% eines Oder mehrerer 
Wachse eines Tropfpunkts von 45 bis 70 °C 
35 und 

(b2) 0,1 bis 30 Gew.-% eines Oder mehrerer 
Wachse eines Tropfpunkts von 75 bis 90 °C. 

5. Lederpflegemittel nach einem der vorhergehenden 
40 AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, dass der 

Emulgator einen nichtionischen Emulgator umfasst. 

6. Lederpflegemittel nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Emulgator einen mit 2 

45 bis 30 mol C r C 4 -Alkenoxid alkoxylierten C 6 -C 2 8- 
Alkohol und/oder einen Sorbitanmono-, -di- Oder - 
triester einer C 6 -C 2 8-Carbonsaure umfasst. 

7. Lederpflegemittel nach Anspruch 6, dadurch 
so gekennzeichnet, dass der Alkohol ein verzweigter 

aliphatischer Alkohol ist. 

8. Lederpflegemittel nach einem der vorhergehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, dass es 

55 auBerdem wenigstens einen weiteren, unter Sili- 
cons und MineralOl ausgewahlten Bestandteil, 
jeweils in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-%, ent- 
halt. 
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9. Lederpf legemrttel nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass es 
auRerdem wenigstens ein Farbmittel errthatt. 

10. Verfahren zur Herstellung eines Lederpf legemittels 5 
nach einem der vorhergehenden AnsprOche, bei 
dem die Wachse und der (die) Emulgator(en) bei 
erhohter Temperatur geschmolzen werden, die 
Schmelze mit dem Wasser unter Eintrag von 
Scherenergie vermischt wird und das Gemisch 10 
abgekuhlt wird. 



55 
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Deformation (A) 




Deformation (□) 
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